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Kopparzinklegering lamplig for gjutning 



Ffireliggande uppf inning avser en kopparzinklegering, innehillande 
koppar 63-65 % 

bly 1,0 - 2,0 % 

kisel 0,6 0,d $ 

arsenik 0,05 - 0,15 %. 

En sSdan legering £r tidigare kSnd (se t.ex. svenska. patent - 
skriften 194 177). Tack vare den hoga halten av koppar f&r legeringen 
relativt goda hallfasthets- och korrosionsegenskaper. Bly ingar i 
legeringen for uppnaende av betttre fSrmaga att undergo bearbetning med 
skarande verktyg. Kisel ingir for att fdrbattra gjutegeifskaperna, i 
det att legeringen l&npar sig utmSrkt f6r pressgjutning. Arsenik 
ing&r som best&ndsdel med tanke pa att Oka bestMndigheten gentemot 
avzinkning. Enligt den angivna patentskriften £r det kant att l&ta 
aluminium ingi i dylika legeringar i syfte att fGrbfittra g jutbarheten. 
F6r vissa Sndamltl har det dock visat sig att aluminium ger andra ofdr- 
delaktiga egenskaper hos legeringen, i det att ett fGremdl, som Sr 
tillverkat av legeringen blir utsatt f6r ogynnsamma oravandlingar vid 
hogre temperatur, varigenom det gjutna godset kan undergo bristningar, 
s.k. varmbrScka, undergi korrosion och tk en storande lag hallfasthet 
gentemot nStning. F6r att rada bot pa dessa ol&genheter fdreslAr 
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patent skrift n att aluminium ersSttes med mangan, varvid halten for 
erhallande av optimala egenskaper hos en typisk legering kan uppga 
till 0,6 ?5. De karakteristiska egenskaperna bibehalls dock inom ett 
relativt vidstrackt omrade ned till ca 0,4 En nackdel med den kanda 
legeringen ar, att den icke later sig underkasta kokillgjutning. Det 
sager sig sjaivt, att det vore en fordel om en legering, som lampar 
sig for pressgjutning,aven gav goda resultat vid kokillgjutning utan 
alltfdr langtgaende forSndringar vad avser andra viktiga egenskaper, 

JSnligt uppfinningen har det nu befunnits, att man kan uppna en 
kopparzinkiegering som uppfyller det angivna dnskemalet, om man bryter 
med den lara, som kan anses framga av svenska patent skrift en 194 177 , 
och bibringar kopparzinklegeringen en relativt lag halt av aluminium i 
kombination med en relativt lag halt av mangan. Narmare bestamt har 
det visat sig att fBr uppfyllande av Snskemalet om att utstracka lege- 
ringens anvandbarhet aven till kokillgjutning hos ovannaranda koppar- 
zinkiegering halten aluminium bor valjas mellan 0,2 och 0,4 % och 
halten mangan mellan 0,2 och 0,4 %• 

Sokanden har sig bekant, att liknande legeringar med en halt av 
aluminium och mangan skulle vara kanda. Det ar emellertid i detta fall 
fraga om legeringar med en hogre manganhalt som ligger mellan 0,4 och 
Q,S varvid legeringen som tillsats for att minska avzinkningen 
innehaller antimon. Jamf5rande forsdk, som utfflrts mellan a ena sidari 
kaiida legeringar och a andra sidan legeringar med en sammans&ttning 
inora ramen for foreliggande uppf inning, pekar pa att de senare har 
battre allmanna gjutegenskaper, en fordel, som maste anses bero pa den 
IMgre manganhalt en. 

En koppar-zinklegering enligt uppfinningen kan ha f61jande 
sammansattning 
koppar 64 % 

bly 1,5 55 

aluminium 0,3 $ 

kisel 0,7 % 

mangan 0,3 % 

arsenik 0,1 % 

zink resten. 

For praktiskt industriellt bruk kan awikelser harifran tillatas 
utan att egenskaperna namnvart fGrandras. Foljande gransvarden kan 
anges f6r legeringen: 



358415 





koppar 


63 


65 






bly 


1,0 - 


2,0 


$ 




aluminium 


0,2 - 


0,4 


% 


Si 


kisel 


0,6 - 


0,8 


% 




mangan 


0,2 - 


o,k 


% 




arsenik 


0,05 - 


0,15 


% 




tenn 


max 


0,6 


% 




j&rn 


max 


0,5 


$ 




2ink 


resten. 







PATENTKRAV 

1. Koppar zinklegering, innehillande 
koppar 63 - 65 % 

bly 1,0 - 2,0 £ 

kisel 0,6 - 0,8 £ 

arsenik 0,05 - 0,15 5? 

kSnnetecknad d £ r a v , att den d&rutover innehaller 
aluminium 0,2 - 0,4 % 

mangan 0,2 - 0,4 jf, 

varvid resten av legeringen utgdrs av sink, 

2- Kopparzinklegering enligt krav 1, kftnnetecknad 
d a r a v , att den innehaller upp till 0,8 % tenn. 

3. Kopparzinklegering enligt krav 1 eller 2, kSnneteck 
nad d a r a v , att den innehaller upp till 0,5 % jam. 

ANFOKDA PUBLIKATIOKBRi 



